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Beschreibung 

[0001] In der Baustoffindustrie werden zum Mauern, Verputzen. Weben, Spachlein und Restaurieren Kalkhydrat- und 
Zementmischungen angesetzt. Zur Verbesserung des WasserrQcfthaltevermOgens selzt man den Kalkhydrat- und 
Zementmischungen wasserl<5sliche Polymere zu, mit denen ein Wasserverlust der Kalkhydrat- und Zementmassen auf 
stark saugenden Untergrunden vor dem Abbinden und damit eine ungenugende DurchhSrtung oder Ri(3bildung des 
Putzes verhindert werden soil. 

[0002] BIsher war es uWich als wassertflsliche Polymere nicht-ionlsche CeKuloseether, wie Methylcellulose (MC). 
Hydroxyetliylcelluiose (HEC), Melhyjhydroxyethytaellulosa (MHEC) oder Methylhydroxypropylcellulose (MHPC). zuzu- 
setzen. 

[00031 Die Wrkung der vorgenannten Celluloseether auf das VtesserrOckhaltevermOgen von Kalkhydrat- und 
Zementmlsctiungen ist aiierdings nur bei Tenperaturen von weniger als 30°C gwahrleistet; hoher e Temperaturen - wIe 
sis in mitteleuropSischen Breiten haufiger und in tropischen Brelten regelmaOlg anzutreffen sind - fuhren zu einer stO- 
renden Abnahme des WasserruckhaitevermOgens. 

[0004] Aus DE-A-as 1 0 730 ist die \ferwendung von carboxymethylierlen Methylhydroxyethyl- oder Melhylhydroxypro- 
pylcelluloseethem als Zusatz zu GIpemiechungen bekannt. 

[0005] Weiterhin werden laiit US-A-4 7D7 187 nicht-melhylierte, im ubrigen gleichermaBen modifizierte GaltQIosee- 
tiier als Additive fOr Zementmiechungen eingesetzt. 

[0006] Aufgabe dor Erfindung Ist die Verbesserung des Wasserriickhaltevermegens von Kalkhydrat- und Zementmi- 
schungen bei Temperaturen von SO'C und daruber zu erreichen. 

[0007] Trotz der hohen CalciumionenkDnzentration in Kalkhydrat- und Zementmischungen und der bekannten Emp- 
findlichkeit von Cartioxymeithylgruppen tragenden Celluloseethern gegenOber Calciumionen, hat sich Dberraschender- 
weise gezeigt, daO durch die Venwendung von carboxymelhylierten Methylhydroxyethyl- und 
Methylliydroxypropylceliuloseettiern mit den nachstehend genannten Spezifikationen diese Aufgabe gelOst wird 
[0006] Gegeneland der Ertindung ist die Verwendung von carboxymelhylierten Methylhydroxyethyl- und Methylhydro- 
xypropylcelluloseelliern mit einem DS/yny, von 1,0 bis 2.0. einem DScarboxyaikyi von 0.005 bis 0,6 und ernem MSHydm- 
xyaikyi von 0.05 bis 1 als Zusalz zu Kalkhydrat- und Zementmischungen 

[0009] Qemae einer vorteilhatten Ausfiihrung der Erfindung weisen die carboxymethylierlen Methylhydroxyethyl- und 
Methylhydroxypropylcelluloseether Iblgende Substitutionsgrade auf: DS^ikyi 1,3 bis 1,9, DScarboxyaikyi O-Oi bis 0,1 und 

MSHydroxyalkyI 0.05 bis 0,4. 

[0010] Bevorzugt wasen die erfindungsgemafi zu venwendenden carboxymethyllerten Methylhydroxyethyl- und 
Methylhydroxypropylcelluloseether Viskosiiaten von 100 bis 300000 mPas (nach Hfippler, 2 %ige waUrige LOsung, 
20"'C) aul. Erfindungsgemai3 wetden die carboxymelhylierten Methylhydroxyethyl- oder Methyl hydroxypropylcell ulo- 
seether in einer Menge von 0,001 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der Mischung, eingesetzt. Ublicher- 
weise warden die erfindungsgemSR zu venwendenden carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- und 
Methylhydroxypropylcelluloseether in KorngroRen von etwa 200 (tm Oder weniger eingesetzt. Es kommen auch Granu- 
late mit einer KorngrOfJe bis 700 txm zum Einsatz. 

[0O1 1 1 Ebenifalls Qegenstand der Erii ndung sind Kal khydrat- und Zementmischungen, <S e unter Verwendung von car- 
boxymethylierten Methylhydroxyethyl- bzw. Mettiylhydroxypropylcellulasaethern mit den obengenannten Spezifikatio- 
nen erhaitlich sind. 

Die Kalkhydrat- und Zementmischungen kOnnen weiterhin Obliche Hiltsstoffe und/oder Modifizierungsmittel enthalten, 
Typische Beispielefijr HiHsstoffe sind H^rokolloide, Luftporenbildner, Kunststoffdispersionspulver, Hydrophobiennittel, 
Quellmittel, FQllstoffe und Ijeichtzuschlagstoffe, weiterhin Verflussiger sowie Verztigerer oder Beschieuniger. Typische 
Beispiele fClr Modifiziwungsmittel sind Starke, Stdrkeether und Polyacrylamide. 
Es ist auch denkbar. die vorstehend genannten nicht-ionischen Celluloseether zu verwenden. 
Typische FOIIstoffe sind Quarzsand Oder Kalksteinsand oder deren Mehle (KbrngrOBe: S]im - Smm). 
Die vorgenannten Hilfsstoffe sind dem Fachmann auf dem hier angesprochenen Gebiet der Kalkhydrat- und Zement- 
mischungen bekannt. 

[001 2} Die Kalkhydratmischungen besitzen ublichenveise fblgertde Zusammensetzung : 



95 




19,999 


Gew.-% 


Quarzsand. Kalksteinsand und/oder deren Mehle 


5 




80 


Gew.-% 


Kalkhydrat 


0,001 




5 


Gew.-% 


Celluloseether 


0 




10 


Gem.-% 


Kunststoffdispersionspulver 
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(fortgesetzt) 



0 




5 


Gew.-% 


Leichtzuschlagstoffe 


0 




1 


Gew-% 


Hydrophobiermillel 


0 




0,5 


Gew.-% 


StarkeeJher 


0 




0,1 


Gew.-% 


Lunporenbildner 



[0013] Die Zementmischungen besitzen ubiicherweise Iblgende Zusammensstzung: 



95 




0 


Gew.-% 


Quarzsand. Kalksteinsand und/oder deren Mehie" 


5 




99,999 


Gew.-% 


Zement 


0,001 




5 


Gew.-% 


Celluloseether 



[0014] Die KalkhydratfZementmischungwi besitzen ublicherwei&e folgende Zusanmenseteung: 



95 




19,889 


Gew.-% 


Quarzsand, Kalksteinsand und/bder deren Mehle 


0,11 




80 


Gew.-% 


Zement 


0,11 




80 


Gew.-% 


Kall^hydrat 


0,001 




5 


Gew.-% 


Celluloseether 



30 [001 SI Die vorstehend fOr die Kalkhydratmischungen genannten Hittsstoffe kfinnen ebenfells fiir Zement- und Kalk- 
tiydrat/Zementmlscliungen eingesetzt werden. Bevorzugt werden 3 ■ 40 Gew.-%, besonders bevazigt 1 0 - 30 Gew.-% 
Zement in den Zementmischungen und KalktiydratCementmischungen und bevorzugt 3 bis 30 Gew.-%, besondsrs 
berorzugt 10 - 20 Gew.-% Kalkhydrat In den Kalkhydrat- und Kalkhydrat/Zementiraschungen eingesetzt. 
[0016] Die Erfindung wird im tolgenden anhand von bevorzugten Ausluhrungsbeispielei und VercleichEbeispieien 

S5 naher e-lautert. 

Die Prozentangaben bedeuten Gewichtsprozent. 

[001 7] Alis den jeweils zugehftrlgen Tabellen gehen die Einsatzmengen und die durch die anionische Substitution 
bewirkte Steigerung der Fiocktemperatur iiervor. Unter Flocktemperalur wird die Tempa^tur verstanden, bei der eine 
1 %ige LOsung des Celluioseathars noch 50 % der bei Raumtemperatur gemeseenen Transparenz aufwtist. 

40 

HersteJIungsbeispiel: 

[0018] Herstellung von MethylhydrQxy^lcarboxymethylcellulose (MHECMC) 1 62 g gemahtenen Zellstotfe werden 
in einem Lodigemischer mit «ner LOsung von Atznatron in 200 ml Wasser alkalisiert Anschlieeend wird Natriummono- 

45 chloressigsSureiesung innerhaia von 5 Minuten hinzugegeben und 1 5 Mrnuten waiter gemischl. Nach OberiOhren in ein 
druckfestes RiihrgefaB, Evakuieren und Oberlagern mIt Stickstoff. wird ein Gemisch won 1260 g Methylchlorid und 22 
g Ethylenoxid aufgedrQcW und bei einer Temperatur von 80 bis 90'C Ober einen Zeitraum von 60 Minuten verethert. 
Das erhaltene Produkt wird irit heiBem Wbsser weltgetiend salzfrei gewaschen, getrocknet und fur den Anwendungs- 
test fein gemahlen. Pradukte. die in heiBem Wasser lOslich sind. weiden trU 80 gew.-%igem wai3rigem Isoprcpanol 

50 gewaschen. 

[001 9] Tabelle 1 zeigt die Kenndaten der Methylhydroxyethylcelluloseether (Vergleich) bzw. der hergestellen caiboxy- 
methyiierten Derivate. 

[0020] Herstellung von Methylhydroxyethj^carboxymethylcelluloseether (MHECMC) 3000 g Fichtenzellstoff werden in 
einem Reaktionsmischer mit 17 I 95 %igem DtmeltiylglykDl suspendiert. Nach Oberlagern mit Stickstoff wird mit 50 
ss %iger Natroniauge (I) alkaiisiert. wahlweise Natriummonochloracelat Oder 80 %ige Monochioressigsaure unterge- 
mischt. Ethylenoxid zudosiert und 60 Minuten bei 80 bis gO'C verethert. Nach Zugabe einer zweiten Portion konzen- 
trierter Natroniauge (II) wird mH Methylchlorkl 60 Minuten bei lOO'C umgesetzt Das SusperBionsmittel wird 
anschlieBend abdestilliert und das Produkt einmal mit Wasser bei ca. 9S«C gewaschen und anschlieBend mit 80 



3 
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%ig(sm waBrigeni Isoprapanol nachgewaschen. 

[M21] Tabelle 2 zeigt die Kenndaten des MelhyllTydroxyelhyteelluloseethers (Vergleich) bzw. der hergestellten car- 
boxymetlrylrerten Derivate. 

[0022] Heretellung von Methylhydraxypropylcarboxymethylcelluloseether (MHPCMC) 3000 g Fichtenzellstoff wenjen 
in einem ReaWionsmischer mit 17 1 95 %igem Dimethylglykol suspendlert Nach Uberlagern mil StickstoH wird mit 50 
%iger Natronlauge alkalieien. 80 %ige Monochloressigsaure untergemischt, Propylenoxid zudosiert und 60 Minuten 
bei 80 bis 90'C verethert. Nach Zugabe einer zweiten Portion l«)nzentrierter Natronlauge wird mit Methylchlorid 60 
Minuten bei lOCC umgesetrt. Das Suspensionsmittel wird anschlieBend abdestiiliert und das PrcxjuW einmal mit Was- 
ser bei ca. 95'C gewaschen und anschlieBend mit 80 %igem wAlkigem Isopropanol nachgewaschen. 
[0023] Tabelle 3 zeigt die Kenndaten des Methylhydroxypropylcelluloseethers (Vergleich) hzw. der hergestellten car- 
boxymethyllerten Derivate. 

[0024] Das WasserrOckhaltevermOgen (WRV) der Kalkhydrat- und Zementmischungen gemdB der Erf indung und der 
zu Vergleichszweclten herangezogenen Kalkhydrat- und Zementmischungen wurde wahlweise analog zu DIN 18 555 
Teil 7 (Prufung von MOrteIn mil mineralischen Bindemittein) und analog zu ASTM C 91 . wie folgt bestimmt 

DIN 18 555, Teil7: 

Zu 500 g Kalkhydrat- Oder Zementgrundmischung warden definierte Mengen an carboxymethylierten Methylhydroxye- 
thyl- Oder Methylhydroxypropylcelluloseethern gegeben. Die erhaltenen Mischungen warden innerhalb von 15 sec. in 
die erforderliche Menge Wasser von 20-0 eingerOhrt und anschlieBend ca. 30 sec. mit einem MOrtelmischer bei mitt- 
lerer Geschwindgkeit welter geruhrt. Es wird soviel Wasser zugegeben, bis der hergeslellte FrischmOrtel eine Kbnsi- 
stenz aufweist, die einem AusbreitmaB vonlTO ± 5 mm entspricht(DIN 18555, Telle 2 und 8), 
Zur Bestimmung des WasserruckhaltevermOgans wird ein Plastikring mit einem Innendurchmesser von 140 tm und 
einer Hehe von 12 mm venwendet, der auf einen Zellstoffkarton (Zuschnrtt 190 x 190 mm, Flrma Schleicher & Schull 
Nr, 2727) aufliegt. Zwischen Plastikring und Zellstoffkarton befindet sich ein Faservtias (Druchmesser 185 mm. Rrma 
Schleicher & Schoil, Nr, 0980). Fur den eigentllchen MeBvorgang werden ca. 150 g der Kalkhydrat- oder Zenientm- 
Bchung direkt nach dem oben beschriebenen AnrOhren innerhalb von 5 sec. in den Plastikring eingelClllt. Die i^berete- 
hende Kalkhydrat- oder Zementmasse wird mit einem Spatel abgestreift: die im Ring befindiiche Menge wi«J durch 
Auswaage genau bestimmt. Innerhalb einer Saugzeit von 5 Min. zieht der ZellstoHkarton Wasser aus der Masse ab; die 
genaue Menge wird durch ROckwagung des feuchten Kartons best mmt. Das Faservlies dienl iediglich dem Zweck. daB 
man nach 5 Minuten Saugzeit die Kalkhydrat- bzw. Zementmasse besser vom Karton abnehmen kann. 
Das WasserriickhaltevermOgen ist definiert als der prozentuale Anteil der veitleibenden Wassermenge im Verhaitnis 
zur Gesamtmenge b^ Versuchsbeginn. 

ASTMC91: 

[0025] Hierbei wird uber ein Vakuum den angemachten Baustoflmischungen Wasser enbogen. Der TrxjckwimOrtel 
wind mit einer vorgegebenen Wassermenge in einem LtAjormischer angeiuhrt. Mit dem angemiechten FrischmOrtel IQIH 
man eine Nutsche und setzt sie einem Vakuum aus (Zementputz: 6700 Pa Diflerenzdruck, 15 min.; RiesenWeber; 8000 
Pa Unterdruck, 3 min,), 

Das WasserrOckhaltevermegen ist definiert als der prozentuale Qehalt der verbleibaiden Wassermenge im Verhaitnis 
zur Qesamlwassermenge bei Versuchsbeginn. 

[0026] Tabelle 4 zeigt die Zusammensetzung der eingesetzten Baustotfgemische (Gewichtsteile) und die Kenndaten 

derzu Vergleichsrwechen eingesetzten Celluloseether. 

Als Luflporenbildner wlid ®Hostapur OSB (Olefinsulfonat. Na-Salz) venwendet. 

Der Starkeetherbesitztfolgende Kenndaten: Hydroxypropylstarke, MSH«jro)ew)r«>y|fl.5. Kornfeinheit: <200 twn, Vishosi- 

tat: 20 mPas (2 %ige LOsung. HOppler Vistosimeter 20'C). 

Als Hydrophoblermittel wird Zink&tearat venwendeL 

Als Kunststoffdispersionspulver wind ®Mowilith DM 200p venwendet. 

[0027] Die Tabellen 5 bis 7 zeigen das Wasserruckhaltevermdgen der in den Baustoffgemischen eingesetzten Cellu- 
loseethern (MHECMC und MHPCMC). 

[0028] Die Prufung des WasserruckhaltevermOgens eriblgt bei 20oC und bei 40°C. Bei der hOheren Ten^iaiatur wurde 
sowohl das Arbeitsgerat, die Trockenmischung als auch das Anmachwasser auf 40°C enivarmt 
[0029] Esbedeuten: 

MCE = Monochloressigsaure 

EO = Ethylenoxid 

Mea = Methylchtorid 

M= Methyl 
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HE = Hydroxyethyl 

CM = Na-Cartooocymethyl 

MS = Molarer Substitutionsgrad 

DS = Durchschnittlicher Substitutionsgrad 

s AWRV= AbfalldesWass9rrQcW«lteverrn0gensbeieinerTemperaturerh0hutigvon20aLtf«^^ 



TJtbelle 1 





Bsp. Nr. 


Einsatzmer^e 


Substitutionsgrad 


Salzgelialt% 


Vistositat 
{mPas)(2%) 


Flocktemp. 

(°C) 






NaOH (g) 


NaMCA (g) 


M 


HE 


CM 










1 


100 


2,92 


1,44 


0,16 


0,011 


0,1 


39000 


83 


rs 


2 


112 


2,92 


1,52 


0,12 


0.006 


0,2 


82000 


80 




3 


134 


2.92 


1,71 


0,14 


0,014 


0,2 


16000 


90 




4 


144 


2,92 


1,79 


0.12 


0,010 


0.4 


27000 


88 




5 


154 


2,91 


1,88 


0.12 


0,009 


0,0 


40000 


80 




6 




2,91 


1,79 


0,12 


0,009 


0,0 


55000 


80 




7 


112 


5,83 


1,59 


0,13 


0,012 


0,3 


53000 


85 




8 


124 


5,83 


1,63 


0,14 


0,021 


0,3 


34000 


>100 


S5 


9 


134 


5,83 


1,67 


0,13 


0,026 


0,2 


14000 


>100 




10 


144 


5,83 


1,75 


0,12 


0,023 


0,2 


36000 


98 




11 


144 


5,83 


1,83 


0,13 


0,032 


1,2 


41000 


99 




12 


144 


5,83 


1.79 


0,12 


0,020 


0,7 


>100000 


90 


SO 


13 


154 


5,83 


1.88 


0.12 


0,037 


0,8 


>1 00000 


93 




14 


100 


5,83 


1.41 


0,12 


0,012 


0.1 


43000 


84 




15 


156 


5,83 


1,90 


0.12 


0,020 


0,0 


>1 00000 


87 


36 


15 


158 


11,70 


1,88 


0,12 


0,033 


1,0 


>1 00000 


93 




17 


154 


14,70 


1,80 


0,13 


0.050 


0,0 


>1 00000 


98 




Vergl.-Bsp. 
Nr. 


















40 


1 


154 




1,80 


0,12 






25000 


68 




2 


154 




1.74 


0,12 




0,1 


21000 


67 



45 



50 



65 



5 
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Tabelle 2 



5 


Bsp. Nr. 


Einsatzmenge (g) 


Substitutionsgrad 


Salzge- 
halt{%) 


3p 


Flock- 
temp. 


10 






NaOH II 


NaMCA 
# = 
MCE 


EO 


MeCI 


M 


HE 


CM 










18 


1450 


2900 


* 105 


237 


2722 


1.67 


0,25 


0,036 


0,8 


5600 


>100 




19 


1450 


2900 


* 105 


237 


2722 


1,67 


0,25 


0,036 


4,6 


3000 


>100 


IS 


20 


1524 


3194 


#106 


119 


2900 


1.67 


0,11 


0,034 


0,4 


5700 


>100 




21 


1524 


3194 


#106 


119 


2900 


1.67 


0,11 


0,034 


1,8 


2000 


>100 




22 


1600 


3200 


#106 


237 


2900 


1,59 


0,21 


0,028 


0,4 


3800 


99 


20 


23 


1600 


3200 


#106 


237 


2900 


1,59 


0.21 


0,028 


3.4 


1900 


92 




Ver- 
gleichs- 
bsp. Nr. 
























25 


3 


1450 


2680 




320 


2580 


1,74 


0,33 




0,2 


16(» 


77 



Tabelle 3 





Bsp. Nr. 


Einsatzmenge (g) 


SubstitutionGgrad 


Salzge- 
halt (%) 


Visk. 
(1%) 


Flock- 
temp, 
(°C) 


35 




NaOHl 


NaOH II 


MCE 


PO 


MeCI 


M 


HP 


CM 










24 


1600 


2900 


106 


313 


2722 


1,62 


0,11 


0,033 


0,1 


3000 


>100 




25 


1600 


2900 


106 


313 


2722 


1,62 


0,11 


0,033 


3,8 


2800 


>100 




26 


1670 


3200 


159 


313 


2900 


1,73 


0,12 


0,045 


0,4 


2700 


>100 


40 


27 


1670 


3200 


159 


313 


2900 


1,73 


0,12 


0,045 


5.4 


2100 


>100 




Ver- 
gleichs- 
bsp. Nr 
























« 


4 


1450 


2900 




313 


2722 


1,66 


0.13 




0,3 


4300 


70 



6 
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Tabelle 4: Zusammensetzung der eingesetzten Baustoffgemische (Gewichtsteile) 



Komponenten 


Riesenkleber/ 
Baukleber 


Kalk*/ZemerTtfMJtz 


Einlagen- 
zementputz 


Kalkhydrat 


- 


5 


3 


Portlandzement 


40 


13 


15 


Kalksandstein 


- 


40 


9 


Quarzsand 


60 


40 


73 


Perlite 


- 


2 


. 


Celluloseether 


0,6 


0.2 


0,10 - 0,12 


Urftporenbildner 




0,015 


0,01 


Starkeether 


0,05 


0.02 


0,02 


Hydrophobiermittel 






0^ 


Kunststoffdtspersions- 
pulver 


1,5 






Wasser 


30 


22 


20 



Kenndaten der zu Vergleichszwecken eingesetzten Celluloseether 



Vergleichsbsp.- 


Art des Etho? 


MS 


DS 


Viskosttat 


Nr. 




HE/HP 


M 


(mPas) 










(2%) 


5 


MHEC 


0,13 


1,5 


60000 


6 


MHEC 


0,10 


1,B 


30000 


7 


MHEC 


0,22 


1.5 


60000 


8 


MHPC 


0,16 


1.5 


40000 



Tabelle 5 



WasserruckhallBvermOgen (WRV) im FliesenWeber/Baukleber 
(gepriift nach ASTM C 91} 


Bsp.-Nr. 


Art des Ethers 


WRV 


(%) 


A WRV 






20°C 


40°C 




11 


MHECMC 


99,6 


99,2 


0,4 


26 


MHPCMC 


99.7 


99.1 


0,6 


Vergleich6bspL-Nr. 5 


MHEC 


99.2 


86,1 


13.1 



Tabelle 6 



WasserrucWialtevermogen (WFIV) im Ka!k-/Zemen1pul2 
(geprdft nach DIN 18 555, Teil 7) 


Bsp.-Nr. 


Art des Ethers 


WRV (%) 


A WRV 






20°C 


40°C 




11 


MHECMC 


95,5 


93,7 


1,8 


26 


MHPCMC 


96,4 


95,2 


1,2 


22 


MHECMC 


97,6 


96,8 


0,8 


Verglejchsb5p.-Nr. 










4 


MHPC 


96.5 


87,2 


9.3 


7 


MHEC 


95.7 


92.1 


5,6 
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Tabelle 7 



5 


WasserruckhaltevemiOgen (WRV) im Einlagenzementpul 
(geproft nach ASTM C 91) 


z 




Beispiel-Nr. 


Art des Ethers 


WRV (%) 


iWRV 








20°C 


^O-C 




10 


1 


MHECMC 


98,7 


94,4 


4,3 




2 


MHECMC 


94,8 


94,7 


0,1 




3 


MHECMC 


91,6 


91,5 


0,1 




8 


MHECMC 


94,2 


93,6 


0,6 


IS 


10 


MHECMC 


95,5 


95,5 


0 




11 


MHECMC 


97,5 


97,2 


0,3 




12 


MHECMC 


98,9 


98,8 


0.1 




18 


MHECMC 


98,7 


98,4 


0.3 




20 


MHECMC 


99,0 


97,7 


1,3 




22 


MHECMC 


95,7 


95,0 


07 




24 


MHPCMC 


98.5 


95,2 


3,3 


25 


26 


MHPCMC 


97.4 


96,3 


1,1 




27 


MHPCMC 


96,9 


96,1 


0,8 




Vergleich6b5p.-Nr. 










30 


5 


MHEC 


98,9 


89,4 


9,4 




6 


MHEC 


94,7 


87,5 


7,2 




7 


MHEC 


98,4 


93,7 


4,7 


35 


8 


MHPC 


96,4 


91,4 


5,0 



PatentansprUche 

1. Verwendung von carboxymethylierten Methylhydroxyetfiyl- Oder Wethylhydroxypropylcelluloseethern mit einem 
40 DSAikyi von 1 ,0 bis 2,0, einem DScart>oxy«ikyi vo" 0.005 bis 0.6 und einem MSnydrojiyaikyi vo" 0,05 bis 1 als Zusatz 

zu Kall4iydrai- und Zementmischungen. 

2. Verwendung nach Anspoich 1 . dadurch gel«nnzeichnet, daB die caitooxymelhyiierten Celluloseether einen DSAikyi 
von 1 ,3 bis 1 ,9, etnen DScartxjxyaikyi von 0,01 bis 0.1 und einen MSHj^roxyaikyi «>" 0,05 bis 0,4 aufweisen. 

3. Verwendung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnel, daB die caiboxymethylierten Ceiluloseether eine 
Viskositat von 100 bis 300000 mPas (nach HOppler, 2 %ige wSBrige LOsung, 20°C) aufw/eisen. 

4. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnel, daB die carboxymethylierten Ceilulosee- 
so ther in einer Menge von 0.001 bis 5 Gew.-%, insbesondere 0,05 bis 1 Gew,-%, bezogen auf das Trockengewicht 

der Kaikhydrat- Oder Zementmischung verwendet werden. 

5. Kalkhydratmischung erhaltlich unter Venwaidung von carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- bzw. Methylhydro- 
xypropylcelluloseelhern gemSB Anspruch 1. 

55 

6. Zementmischung erhaiUich unler VBnwendung von cartwxymethyljerten Methylhydroxyethyl- bzw. Methylhydroxy- 
propylcelluloseethern gem&B Anspruch 1. 
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7. Kalkhydrat/Zementmischung ertiaitlich unter Verwendung von carboxj^ettiylierten Mettiylhydroxyethyl- bzw. 
Methylhydroxypropylcelluloseethern gemdB Anspruch 1 . 

Claims 



1 . TTie use of a carboxymethylated methyl hydroxyelhyl cellulose ether or methyl hydroxypropyl cellulose ether having 
a DSai^yi from 1 .0 to 2.0. a DScartMcyaihyi from 0.005 to 0.6 and an MShydroxyaikyi from 0.05 to 1 as an additive to 
mixtures of hydrated lime and cement. 

2. The use as claimed in claim 1 , wherein the carboxymethylated cellulose ether has a DQ^^ from 1 .3 to 1 .9. a DS^. 

boxyalkyi 

from 0.01 to 0.1 and an MShydroxyaikyi from 0.05 to 0.4. 

3. The use as claimed in claim 1 or 2, wherein the carboxymethylated cellulose ether has a viscosity fi-om 100 to 
300.000 mPas (according to HOppler, 2% aqueous solution, ZQ'C). 

4. The use as claimed in any of claims 1 to 3. wherein the cartjoxymethylated cellulose ether is used in a quantity from 
0.001 to 5% by weight, in particular 0.05 to 1% by weight, relative to the dry weight of the mixture of hydrated lime 
or canert. 



5. A hydrated lime mixture obtainable by the use oi a carboxymethylated methyl hydroxyethyl cellulose ether or methyl 
hydroxypropyl cellulose ether as claimed In claim 1 . 

6. A cement mixture obtainable by the use of a carboxymetfiylated methyl hydroxyethyl cellulose ether or methyl 
hydroxypropyl cellulose ether as claimed in claim 1 . 

7. A mixture of hydrated lime and cement obtainable by the use of a carboxymethylated methyl hydroxyethyl cellulose 
ether or methyl hydroxypropyl cellulose ether as claimed in daim 1 . 

Revendications 



1 . Utilisation d'§thers de m6thylhydroxy6thyl- ou de m§thylhydroxypropylcellulose carbQxym6thylfe avec un degr6 de 
substitution moyen DS^ikyie de 1 ,0 d 2.0, un DS^articHyaikyie de 0.005 d 0.6 et un degr6 de substitution molaire MShy 
droxyaikyie ^6 0,05 & 1 comms additif pour des melanges de chaux hydrat6e et de dment. 

2. Utilisation selon la rawndication 1 . caractdrisde en oe que les Others de cellulose carboxym6thyl6s prfeentent un 

DSaikyie de 1.3 a 1 .9. un DSeart^xyakyle de 0,01 d 0.1 et Un MShydraxyalkyle de 0,05 k 0,4. 

3. utilisation selon la revendication 1 ou 2, caract6ris6e en oe que les others de cellulose carboxym^thylds pr6sentent 
une viscosity de 1 00 6 300000 mPas (selon Hflppler, aolufion aqueuse & 2%, 20*C). 

4. Utilisation selon I'une des revendications 1 d 3 caract6ris6e en ce que les others de cellulose carboxymfithyifis sont 
utilises en une quantity de 0,001 4 5% en poids, en particulier de 0,05 a 1% en poids, par rapport au pods secdu 
maange de chaux hydrat6e ou de dment. 

5. Melange de chaux hydratte qu'on peut obtenir en utilisant des others de m6thylhydraxy«hyl- ou de m^thylhydmxy- 
propylcellulose carboxym€4hyl6s selon la revendrcation 1 . 

6. Melange de dment qu'on peut obtenir en utilisant des Others de mftthylhydroxydlhyl- ou de mfthylhydroxypropyl- 
cellulose carboxymMiyl^s selon la revendication 1 . 

7. Melange de chaux hydrat6e/ciment qu'on peut obtenir en utilisant des Others de m6th^hydroxy6thyl- ou de mfthyl- 
hydroxypropylcellulose carboxym6thyl6s selon la revendication 1 . 
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